© Int CI 3 . C 09 B 26/02 Int. CI 2 : C 09 B 27/04 W 

D06P 1/16 O 
© BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND D 06 P 3/52 




DEUTSCHES mJTW^ PATENTAMT 



C09D 7/12 

CM 
LU 

Q 

® Patentschrift 21 42 245 

@ Aktenzeichen: P 21 42 245.7-43 

@ Anmeldetag: 24 8. 71 

@ Offenlegongstag: 1. 3.73 

(g) Bekanntmachungstag: 3. 1.80 

@ Ausgabetag: 4. 9.80 

Patentschrift stimmt mit der Auslegesch'ift uberein 

® Unionsprtoritat: 
@ @ © 



® 



Bezetchnung: 



Patentiert fur: 



E Hinder: 



Farbstoffe auf der Basis von Imino-isoindolin. deren Herstellung und 
Verwendung als Pigmente fur Lacke und zum Anfarben von 
Polyestermaterialien 

BASF AG. 6700 Ludwigshafen 



Eiser, Wolfgang. Dr., 6710 Frankenthat; Bock. Gustav, Dr., 
6730 Neustadt 



@ Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: 

Nichts ermittelt 



CO 

O 
to 

CM 
CM 

UJ 

Q 8 80 030 236/101 



21 42 245 



R s 



Patentanspruche: 

1. Farbstoffe auf der Basis von 3-lmino-isoindolin- 
derivaten der Formel 



10 



N 



\ / 
N = C 

\ 



R 1 



R 2 



in der 

R' Wasserstoff oder Alkyl mit 1 bis 4 CAtomen, 
R* Alkyl mit 1 bis 4 C-Aiomen, Phenyl, das Chlor, 
Brom, Hydror.y. Methyl und/oder Methoxy als 
Substituenten tragen kann. 2-Hydroxynaph- 
thyl-1, Indolyl-3, 2-Phenylindo1yl-3 oder 2,4-Di- 
hydroxychinolyl-3 oder R< und R* gemeinsam 
mit dem Methylenkohlenstoff einen gegebe- 
nenfalls mit Benzolkernen anellierten 5- oder 
6-gliedrigen heterocyclischen Ring aus der 
Gruppe N-Methylbenzthiazol Benzimidazol 
Benzoxazol und IsoindoIon-3 und 
X eine der Gruppen 
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oder 



worm 



R 3 fur Alkyl mit I bis 4 CAtomen, 2-Methoxy- 
athyl 

R« fur Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen, 
da lurch Hydroxy, Halogen oder Alkoxy mit 1 
bis 4 C-Atomen substituiert sein kann, Aralkyl 
mit 7 bis 9 C-Atomen, Phenyl oder <x-Naphtyl 
wobei Phenyl und Naphthyl durch 
Halogen, Methyl und/oder Methoxy substi- 
tuiert sein konnen, 

R 5 fQr Acetyl oder Benzoyl, das durch Halogen, 
Methyl und/oder Methoxy substituiert sein 
kann. Phenyl p-Nitrophenyl, Benzimidazolyl-2, 
Pyrazolyl-3 cder isoxazoIyl-4 und 

R* fQr Benzthiazolyl-2, Benzimidazolyl-2, Imidazo- 
iyl-2, Oxazolyl-i lndazolyl-3. Phenyl, das durch 
Chlor, Methyl und/oder Methoxy substituiert 
sein kann, Benzoxazolyl-2 oder Thiazolyl-2 ste- 
hen, oder 

X einen Rest methylenaktiven Verbindungen, die 
sich vom Pyrazolon-5, das in der 3-Stellung 
durch Methyl, eine Carbonamidgruppe, eine 
Carbonestergmppe mit 2 bis 4 C-Atomen oder 
Phenyl und in der 1-Stellung ein gegebenen- 
falis durch Halogen, Methyl und/oder Methoxy 
substituiertes Phenyl tragen kann, vom Oxazo- 
lon-5, vom Isoxazolon-5 f wobei Oxazolon und 
Isoxazolon durch Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen 
oder Phenyl substituiert sein konnen, vom 
2,4-EHhydroxychinolin, von der Barbiturs&ure, 
von der N-Cyaniminobarbitursaure oder vom 
4j&-Dihydroxy-2-pheny1pyrimidin ableiten, 
bedeuten. 

Z Verfahren zur Herstellung von Farbstoffen 
gemlfi Anspruch 1, durch Umsetzen von Monosub- 
stitutionsprodukten des 3-lminoisoindolins mit 
Hydrazinverbindungen, in Losungs- und Ver- 
dQnnungsmitteln in der Warme, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft man 

a) Monosubstitutionsprodukte der allgemeinen 
Formel 



NH 




NH 



in der X die in Anspruch 1 genannte Bedeutung hat, 
mit einem Hydrazon der allgemeinen Formel 



H 2 N — N = C 



/ 
\ 



R 1 



R 2 



in der R 1 und R J die obengenannte Bedeutung 
haben, oder 
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b) l-Amino-3-iminoisoindoIenin mil Hydrazonen 
der allgemeinen Formel 
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R 1 



H,N — N=C 
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= C 



/ 



c--or 3 
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im Molverhaltnis 1 : 1 kondensicrt und das Mono- io 
substitutionsprodukt dcs 3-iminoisoindohns dann 
mit einer methyienaktiven Verbindung, einem 
aromalischcn oder heterocydischen pnroaren Amm 

umsetzt rt M , 4 

3. Verwendung der Farbstoffe gemaB Ansprucn 1 n 
als Pigmcnte fur Lacke und zum Anfarben von 
Polyestermaterialien. 
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Die Erfindung bctrifft neue Farbstoffe auf der Basis 
von 3-lmino-isoindolinderivaten. 
Die neuen Farbstoffe haben die Formel 



N R 1 

\ / 
N = C 



w 



15 



40 



in der 

Ri Wasserstoff oder Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen, 
Ri Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen. Phenyl, das Chlor. 
Brom. Hydroxy. Methyl und/oder Methoxy ab 
Substituenter. tragen kann. 2-HydroxynaphthyH. 
IndoM-3. 2-Phenyundolyl-3 oder Z4.Dihydroxy- 
chinolyJ-3 oder R' und R* gemeinsam nut dem 
Methylenkohlenstoff einen gegebenenf alls mit 
Benzolkernen anellierten 5- oder 6-ghedngoi 
heterocydischen Ring aus der Gruppe N-Methyl- 
benzthiazol Benamidazol, Benzoxazol und Iso- 
indokwi-3 und 
X eine der Gruppen 
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R3 fflr Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen. 2-Methoxyathyl 
R* fur Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen, das 
durch Hydroxy, Halogen oder Alkoxy mit 1 bis 4 C- 
Atomen substituiert sein kann, Aralkyl mit 7 bis 9 
C-Atomen, Phenyl oder a-Naphtyl wobei Phenyl 
und Naphthyl durch Halogen, Methyl und/oder 
Methoxy substituiert sein konnen, 
R5 fur Acetyl oder Benzoyl das durch Halogen, 
Methyl und/oder Methoxy substituiert sein kann. 
Phenyl p-Nitrophenyl Benzimidazolyl-2, Pyrazo- 
lyl-3 oder lsaxozolyl-4 und 
R« for Benzthiazolyl-2. Benzimidazolyl-2, Imidazo- 
lyl-2, Oxazolyl-2, IndazolyI-3, Phenyl, das durch 
Chlor Methyl und/oder Methoxy substituiert sein 
kann, Benzoxazolyl-2 oder Thiazolyl-2 stehen, oder 
X einen Rest methylenaktiven Verbindungen, die sich 
vom Pyrazolon-5, das in der 3-Stellung durch 
Methyl eine Carbonamidgruppe, eine Carbon- 
estergruppe mit 2 bis 4 C-Atomen oder Phenyl und 
in der 1-Stellung ein gegebenenf alls durch 
Halogen, Methyl und/oder Methoxy substituiertes 
Phenyl tragen kann, vom Oxazolon-5. vom 
Isoxazolon-5, wobei Oxazolon und Isoxazolon 
durch Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen oder Phenyl 
substituiert sein konnen, vom 2,4-Dihydroxychino- 
lin, von der Barbitursiure. von der N-Cyammino- 
barbitursaure oder vom 4,6-Dihydroxy-2-phenyl- 
pyrimidin ableiten, 

bedeuten. 

Die neuen Farbstoffe sind gelbe bis rote Farbstoffe, 
die je nach ihrer Ldslichkeit als Dispersions- oder als 
Pigmentfarbstoffe geeignet sind. Die farbstoffe lassen 
sich nach dem Carrier- Verfahren vor allem aber nach 
dem HT-Verfahren auf Polyester farben. wobei 
brillante gelbe bis rote Farbtdne erhalten werden. Die 
Farbungen auf Polyester weisen auQerdem sehr gute 
Lichtechtheiten auf. 

In den fflr X genannten Gruppen kommen als 
Substituenten R 3 , R 4 , R s und R« im einzelnen z. B. in Be- 
tracht: 

RJ Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen: Methyl Athyl n- oder 
i-Propyl n- oder i-Butyl; 
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R« Wasserstoff. Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen. das durch 
Hydroxy. Halogen oder Alkoxy mit 1 bis 4 O 
Atomen substituiert sein kann: Methyl, Athyl. 
Butyl 3-Methoxypropyl, 3-Athoxypropyl, 2-Hy- 
droxyithyl, 3-Hydroxypropyl, 2-Methoxyathyl. 3- 5 
Athoxyathyl; Aralkyl mit 7 bis 9 C-Atomen; 2-Phe- 
nylathyl, Benzyl; Phenyl oder a-Naphthyl die 
durch Halogen, Methyl und/oder Methoxy 
substituiert sein kdnnen; 
R5 Acetyl oder Benzoyl, das durch Halogen, Methyl 10 
und/oder Methoxy substituiert sein kann. Phenyl, 
oder p-Nitrophenyl Benzimidazolyl-2, PyrazoIyl-3 
oder Isoxazolyl-3; 
R* BenzthiazoIyl-2, BenzimKazolyl-2, ImidazoiyI-2, 
Oxazolyl-2, lndazolyl-3. Phenyl 2- oder 4-Chlor- n 
phenyl. p-Tolyt, Thiazolyl-2, p-Anisidyl und 
Benzoxazolyl*2. 
AuBerdem kommen fur X Reste von Methylen- 
aktiven Verbindungen in Betracht, die sich vom 
Pyrazolones), das in der 3-Stellung Methyl eine 20 
Carbonamid- oder Carbonestergruppe mit 2 bis 4 C- 
Atomen und in 1-Stellung ein gegebenenfalls durch 
Halogen, Methyl und/oder Methoxy substituiertes 
Phenyl tragen kann, vom Oxazolon-(5). vom Isoxazo- 
lon-(5), wobei Oxazolon und Isoxazolon Alkylreste mit 25 
1 bis 4 C-Atomen oder Phenyl tragen kdnnen, vom 2.4- 
Dihydrochinolin ( - 1 ,23,4-Tetrahydro-chinolindion- 
2,4), von der Barbitursaure, von deren N-Cyanimino- 
derivat oder vom 2-Phenyl-3,4A6-tetrahydropyrimidin- 
dion-4.6 ableiten. 30 



Hydrazonen der allgemeinen Formel 

R' 



H 2 N N-C 



(III) 



R 2 



in der R 1 und R ? die obengenannte bedeutung haben, 
oder durch Kondensation von Monosubstitutionspro- 
dukten des Iminoisoindolins der Forntd 



NH 

'I >l NH Rl 

'Y / (iv) 

N-N=C 

\ 



mit methylenaktiven Verbindungen, heterocydischen 
oder aromatischen primaren Aminen der Formel 



XH, 



(V) 



Fur die Gruppe 



R' 



\ / 

C J > 

'\ 

kommen Reste in Betracht, die sich von den 
Hydrazonen aliphatischer. aromatischer oder hetero- 40 
cyclischer Aldehyde oder Ketone, wie 

Acetaldehyd, n-Butyraldehyd, Benzaldehyd, 
SalicylaldehydS^-Dichlorsalicylaldehyd, 
2-Hydroxynaphthaldehyd, Indolaldehyd-{3), 

2- Phenylindol-aIdehyd-(3). Aceton, Acetophenon, 4 5 
Propionphenon, Acenaphthenon, 

3- Acetyl-2,4-dihydroxychinolin, 
von heterocydischen Amidrazonen wie 

N-Methylbenzthiazolon-(2)-hydrazon t 

6-Methoxy-N-methylbenzthiazolon-(2)-hydrazon, 50 

6-Nitro-N-methylbenzthiazolon-(2)*hydrazon, 

Benzimidazolon-(2)-hydrazon, 

BenzoxazoIon-(2)-nydrazon und 

Hydrazino-isoindolon 
ableiteit 55 

Die neuen Farbstoffe werden in an sich bekannter 
Weise entweder durch Kondensation von Monosub- 
stitutionsprodukten des 3- Iminoisoindolins der allge- 
meinen Formel 




(ID 



60 



65 



in der X die obengenannte Bedeutung hat mit 



wobei R 1 , R 2 und X die obengenannte Bedeutung 
haben, in einem Losungs- oder Verdunnungsmittel in 
der Warme erhalten. 

Die Kondensation wird zweckmaBigerweise bei 
Tempera turen zwischen 50 und 130°C durchgefuhrt 

Zur Kondensation wird das Monosubstitutionspro- 
dukt (II) mit dem Hydrazon (III) bzw. das Monosubstitu- 
tionsprodukt (IV) mit der Verbindung (V) in dem 
Losungs- und Verdunnungsmittel erwarmt Nach der 
Berndigung der Raktion kann der Farbstoff je nach 
seiner I^dslichkeit direkt oder nach dem Fallen, z. B. 
durch LIrgieBen in Wasser, durch Absaugen isoliert 
werdea 

Anstelle von reinen Farbstoffen kdnnen auch 
Farbstoffgemische, die aus zwei oder mehr Farbstoffen 
bestehen. hergestellt werden, indem man 
a) Gemische der Verbindung (II). mit dem Hydrazon- 
derivat (III) bzw. Gemische der Verbindung (IV) 
mit der Verbindung (V) oder einheitliche Mono- 
substitutionsprodukte des 3- Iminoisoindolins (II) 
bzw. (IV) mit einem Gemisch der Hydrazone (HI) 
bzw, der Verbindungen der Formel (V) umsetzt 
Als Losungs- und Verdunnungsmittel sind polare 
organische Losungsmittel, vor allem solche, die mit 
Wasser in jedem Verhaltnis mischbar sind, wie 
N t N-Dimethylformamid, NJ^-Diathylformamid, 
N,N-Diathylacetamid, N,N-Dimethylacetamid, 
N-Methylpyrrolidon, Eisessig, Ameisensaure, 
Glykolmonomethylather, Glykolmonoathyiither 
oder Gemische davon, geeignet Als LBsungs- und 
Verdunnungsmittel sind Mischungen aus N.N-Di- 
methylformamid und Eisessig besonders bevorzugt 

Die Monosubstitutionsprodukte des 3-Iminoisoindo- 
lins der allgemeinen Formel II werden in bekannter 
Weise durch Umsetzen des 3-Imino-l-amino-isoindo- 
lenins mit verbindungen der Formel XH 2 , in der X die 
obengenannte Bedeutung hat, in Losungs- und 
Verdtinnungsmitteln erhalten. 

Als methylenaktive Verbindung XH2 kommen bei- 
spiels weise Malondinitril, Cyanessigsaurealkylester mit 
1 bis 4 C-Atomen im Alkyl, wie 
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Canessigsauremethyk -athyk -n-propyl-. 
-n- oder -i-butylester, 
Cyanessigsaure-3-athoxypropylester oder 
Cyanessigsaure-0-phenylathylester. 
Cyanacetamid, N-substituierte Cyanacetamide wie 
N-Methyl, N-Athyl-, N-Butyl-. 2-Hydroxyathyl- ( 

2- Methoxy-athyl-, 3-Athoxy-propyk 

3- Methoxypropyl-, 2-Phenylathyl-, N-Phenyl- oder 
N-a-Naphthylcyanacetamid, 

aliphatische oder aromatische a-Cyanketone wie 
Cyanaceton, Cyanacetophenon oder 
Cyanmethylverbindungen wie 

Benzylcyanid, p-Nitrobenzylacyanid ( 

2- Cyanmethylbenzimidazol, 

3- CyanmethylpyrazoI, 
3-Cyanmethylisoazol 

in Betracht 

Als methylenaktive Verbindungen XH 2 kommen 
weiterhin solche in Betracht, bei denen die Methylen- 
gruppe Bestandteil eines iso- oder heterocyclischen 
Ringes ist Als Vertreter sind zu nennen: das 
Pyrazolone das in 3-StelIung Methyl, eine Carbon- 
amid- oder Carbonestergruppe mit 2 bis 4 C-Atomen 
und in der 1-Stellung ein gegebenenfalls durch Halogen, 
Methyl und/oder Methoxy substituiertes Phenyl tragen 
kann, wie 

3-Methylpyrazolon-(5), 
3-Carbonamido-pyrazolon-(5), 

1- Phenylpyrazolon-(5) oder 

2- Phenyloxazolon-(5), 

3- PhenyIisoxazolon-{5), 
3-Methyl-isoxazoIon-{5), 
2,4-Dihydroxychinolin, 
Barbitursaure, N.N'-dialkyl- oder 
diarylsubstituierte Barbitursauren wie 
N,N'-Dimethylbarbitursaure, 
N-Methyl-N'-methoxyathylbarbitursaure und 
N-Methyl-N'-(3-athoxypropyl>-barbitursaure oder 
4,6-Dihydroxy-2-phenylpyrimidin ( -2-Phenyl- 
3,4A6-tetrahydropyrimidindion-4,6). 

AuBerdem kommen als Verbindungen der allgemei- 
nen Formel XH 2 aromatische und heterocyclische 
primare Amine wie 

Anilin, p-Chloranilin, o-Chloraniiin, p-Toluidin, 
p-Anisidin, 2-AminobenzthiazoI, 2-Aminothiazol. 
2-Aminobenzimidazol, 2-Aminoimidazol, 

2- Aminobenzoxazot, 2-Aminooxazol und 

3- Amino-indazol 

und deren im aromatischen Kern durch Halogen, 
Methyl und/oder Methoxy substituierten derivate in 
Betracht 

Als Hydrazone der allgemeinen Formel HI kommen 
Hydrazone aliphatischer, aromatischer oder hetero- 
cyclischer Aldehyde wie 

Acetaldehyd, Butyraldehyd, Benzaldehyd, 
Salicylaldehyd, 3,5-Dichlorsalicylaldehyd, 
2-Hydroxynaphthaldehyd. Indolaldehyd-(3). 
2-Phenylindolaldehyd-<3). 

Hydrazone aliphatischer. aromatischer oder hetero- 
cyclischer Ketone wie 

Aceton, Acetophenon, Propiophenon. 
Acenaphthenon oder 
2,4-Dihydroxy-3-acetylchinolin und 



cyclische Amidrazone wie 

N-Methyl-benzthiazolonhydrazon-(2), 

6-Methoxy-N-methylbenzthiazolonhydrazon-(2), 

6-Nitro-N-methyl-benzthiazolonhydrazon-(2), 

Benzimidazolon-hydrazon-(2), 

Benzoxazolon-hydrazon-(2) und 

3-Hydrazino-isoindolon-(l ) 

in Betracht. 

Die Monosubstitutionsprodukte des 3-lminoiso- 
indolenins der allgemeinen Formel IV werden in an sich 
bekannter Weise durch Kondensation 3-Imino-l- 
amino-isoindolienins mit Hydrazonen der allgemeinen 
Formel 



4*> 



R 1 



H>N — N™C 



/ 
\ 



(III) 



in der R 1 und R 2 die obengenannte Bedeutung haben, in 
Ldsungs- und Verdunnungsmittein erhalten. 

Gegenuber den aus der betgischen Patentschrift 
7 03 669 bekannten Hydrazinderivaten des 3-Imino-l- 
amino-isoindolenins zeichnen sich die neuen Farbstoffc 
der Erfindung durch eine hohere Brillanz und deutlich 
hdhere Farbstarken aus. 

Die im folgenden genannten Teile und Prozentanga- 
ben beziehen sich auf das Gewicht Die Volumenteile 
stehen zu den Gewichtsteilen wie das Liter zum 
Kilogramm. 



B e i s p i e I 1 

10,6 Teile l-{Cyano-carbonamido)-3-imino-isoindo- 
lin und 3-Acety!-2,4-dihydroxy-chinolinhydrazon wer- 
den in 100 Teilen Dimethylformamid und 10 Teilen 
Eisessig i Stunde bei 100° C geruhrt Nach dem 
Abkuhlen wird der entstandene Farbstoff abgesaugt 
gewaschen und mit Methanol getrocknet Man erhalt so 
15,6 Teile des Farbstoffs der Formel 



NC CONH> 

/ 




b s in Form eines geiben Farbstoffpulvers, das in Lacke 
eingearbeitet brillante Farbungen liefert 

Auf analoge Weise wurden die in der folgenden 
Tabelle aufgefuhrten Verbindungen hergestellt: 



030 236/101 



X 
N 

\ 

N OH 



HjC 
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Bci>picl X 
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NC-C-CONH-\ } 



NC-C 



N 

/ 

H 





NC-C-CN 



NC-C-COiCHj 
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B e i s p i e I It 
10,6 Teile l-(Cyano-carbonamido-methylen)-3-imino- 
isoindolin und l-Hydrazinoisoindolon-(3) werden in Eis- 
essig bci t00°C 5 Stunden geruhrL Nach dem Abkuhten 
wird der erstandene gelbe Farbstoff abgesaugt, mit 
Methanol gewaschen und getrocknet. Man erhalt 
1 5,5 Teile des Farbstoffs der Forme! 



NC CONH, 



I arbc 



orange 



rot 



gelb 

gelb 
gelb 



orange 



gelb 



gelb 




in Form eines gelbcn Farbstoffpulvers, welches in 
25 Lacke eingearbcitet gelbe Farbungen liefert 

Auf analoge Weisc werden die in der folgenden 
Tabcile genannten Farbstoffe erhalten: 



N 



\ 



N 



HN II 




O 



orange Baspd 
12 



13 



NC-C-CN 
NC-C~<^ 

N 
H 




Farbc 



gelb 



orange 



60 



14 




N 



15 




orange 



orange 
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Beispiel 16 
15 Teile l-[Cyano-(N-3-a«hoxypropyl)-carbonamido- 
methylenV3-iminoisoindolin und 11,5 Teile 1-Methy - 
benzthiazolonhydrazon-(2) werden in P"ne«M- 
formamid 2Stunden bei 100°C geriihrt. Nach dem 
Abkuhlen erhalt man 93 Teile des Farbstoffs der 
Formel 



Farbstoffs der Formel 




NC CONH-(CH 2 b-OCjH 5 




20 der Polyester rot anfarbt 



18 



in Form eines gelben Farbstof fpulvers, das Polyester in 25 
brillanten gelben Tonen anfarbt 

Beispiel 17 

a) Herstellung des Monokondensationsproduktes ^ 
116TeUe Diiminoisoindolin und 232 Teile l-Methyl- 

benzthiazolon-(2)-hydrazon werden in 800 ml Athanol 5 
Stunden bei 70°C geriihrt Nach dem Abkuhlen und 
Absaugen erhalt man 290 Teile l-[l-Methyl-benztmazo- 
lonn(2)-hydra2ono>3-iminoisoindolin. . . , » 35 

b) 154 Teile l-[l-Methyl-benzthiazolon-(2)-hydra- 
zorwV3-miinoisoindolin und 5 Teile 3-Methylpyrazo- 
lon-<5) werden in lOOTeilen N>l-Dimethylformamid 
und lOTeilen Ameisensaure 4 Stunden bei 100° C 
gerQhrt Nach Abkuhlen erhalt man 9,6 Teile des 40 



Beispiel 

19,4 Teile l-Biscyanomethylen-3-iminoisoindolin und 
22,8 Teile N-Methyl-benzthiazolonhydrazon-(2) werden 
in einer Mischung von 200Teilen N,N-Dimethyl- 
formamid und 40 Teilen Ameisensaure 2 Stunden bet 
120°C geriihrt Nach dem Abkuhlen und Abfiltrieren 
erhalt man 21 Teile des Farbstoffs der Formel 




CN 

in Form eines gelben Puivere, welches Polyester in 
auBerst brillanten gelben T6nen von mittleren 
Echtheiten einfarbt 

Analog den Angaben der Beispiele 17b und 18 erhalt 
man die in der folgenden Tabelle genannten Farbstoffe: 



A 



N 



\ * 



N 



N 




Bcispid 



Farbc 



19 

20 

21 



CH 3 

-C-CONH-CH 2 -CH 2 -<^ CH 3 
NC-C-C0 2 ~CH 2 -CH 2 -OCH 3 CH 3 



NC-C-COCH 3 
II 

NC 



H 
H 

H 



orange 
grun-gclb 

gelb 
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14 



Fortsetzung 

Bcispicl X 



22 
23 

24 

25 



26 



27 



28 



29 

30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 



NC-C-CO-NH--C 2 H 5 
NC-C-CONH-CH 2 -CH 2 -OH 

I! 

~00 




H 



N 



H 

N — N 




NC-C-COCH, 



NC-C-CO-NH-(CH 2 h"\ / 



NC-C-CO-NH-QH, 



NC— C— CO— NH— (01,1,— OCH, 



NC-C-CO-NH-ICH^-OH 



NC-C-CO, -(CH 2 ), - OCH, 



NC-C -COi-lCHjh-Cl 



K, 

CH, 
CH, 

CH, 
CH, 



CH, 



CH, 



CH, 



CH, 

CH, 
CH, 

CH, 
CH, 
CH, 
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Beispiel 47 
106 Tcile t-{Cyano-carbonamido-methylen)-3-imino- 
isoindolin und 98Teile ^Oxynaphthaldehydhydrazon 
werden in lOOTeilen NJ^-Dimethylformamid und s 
120Teilen Ameisensaure 2 Stunden bei 130°C geruhrt 
Nach dcm Abkuhlen und Abfiltrieren erhalt man t60 
Teile dcs Farbstoffs dcr Forme! 




in Form cincs gclbcn Farbstoffpulvers, welches ii 
Lacke eingearbeket farbstarke Gelbfarbungen ergibt 



Beispiel 48 
1 4,5 Teile 1 -(Cyano-bcnzimidazoly l-2'-mcthylen)- 
3-iminoisoindoIin und 10.2 Teile 3,5-Dichlorsalicyl- 
aidehydhydrazon werden in lOOTeilen N,N-Dimethyl- 
formamid und 20 Tcilen Ameisensaure 30 Minuten auf 
130°C erwarmt Nach dem Absaugen und Trocknen bei 
80° C erhalt man 18 Teile des Farbstoffs der Forme! 




in Form eines roten Farbstoffpulvers, welches in Lacke 
eingearbeitet rote Farbungen ergibt 



